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0 Schillernde Tinte. 



0 Die Erfindung betrifft eine Tintenzusammensetzung auf Wasserbasis, die als Farbemittel ein Perlglanzpig- 
ment umfaet und eine Viskositat kleiner als 12 mPas (bei 25 °C) aufweist. Der Gehalt an Perlglanzpigment liegt 
im Bereich von 0,5 bis 25 Gew.-% und der Wassergehalt liegt im Bereich von 55 bis 95 Gew.-%. Die 
Tintenzusammensetzung kann weitere ubliche Zusatzstoffe umfassen. UmfaBt ist ferner ein Verfahren zur 
Herstellung der Tintenzusammensetzung Schreibgerate und ihre Verwendung in Schreibgeraten wie Fullfeder- 
haltem Oder Rohrchenfullem. 
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Die Erfindung betrifft eine Tintenzusammensetzung auf Wasserbasis, die als Farbemittel Perlglanzpig- 
ment umfaBt Insbesonder betrifft die Erfindung ein Tintenzusammensetzung fOr Schr ibgerat wi 
Fullfederhalter Oder Rohrchenfuller. 

Die bisher bekannten Tinten und Druckfarben, die Perlglanzpigmente enthalten, sind f(3r die Verwen- 

5 dung in Schreibgeraten, die enge Austrittsoffnungen, dunne Kapillaren Oder Rohrchen aufweisen wi 
Fullfederhalter und Rohrchenfuller nicht geeignet. So ist beispielsweise aus der US-A-3 631 135 ein 
waBrige Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Kunststoffteilen aus Melaminharz bekannt, die 25 bis 50 Gew.~ 
% Perlglanzpigment, Bindemittel und Verdicker enthart. Eine solche Siebdruckfarbe ist relativ viskos (ca. 
100 mPas) und auBerdem strukturviskos, urn erst durch Rakeldruck durch das Sieb zu gelangen. Sie ist 

w jedenfalls nicht geeignet, aus Fullfederhaltem oder Rohrchenfullem verschrieben zu werden. Ferner sind 
aus der EP-A-0 321 739 spezielle Perlglanzpigmente sowie deren Verwendung in Druckfarben bekannt. 
Druckfarben sind jedoch wie bereits oben dargelegt, zu viskos, als daB sie mit Schreibgeraten mit fein n 
Kapillaren verschrieben werden konnen. Femer sind Tinten mit Silber- oder Gold-Effekten fur Markerstifte 
bekannt. Diese beinhalten jedoch vielfach organische Losungsmittel in groBen Mengen und zur Erzeugung 

75 des Silber- oder Gold-Effekts elementares Metall umfassende Pigmente. Aufgrund des Gehalts an elemen- 
tar m Metall ist beim Einsatz in uberwiegend oder ausschlieSlich waBrigen Medien mit Korrosionsproble- 
m n zu rechnen. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, eine Tintenzusammensetzung zur VerfU- 
gung zu stellen, die aus Schreibgeraten mit engen Austrittsoffnungen auf das zu beschreibende Substrat 
20 aufgebracht werden konnen, einen schillernden/irisierenden Farbauftrag ergeben und auf Wasser basieren. 
Gleichzeitig sollen die bei bekannten Tinten und Druckfarben auftretenden Nachteile vermieden werden. 

Die erfindungsgemaBe Aufgabe wird durch eine Tintenzusammensetzung auf Wasserbasis gelost, die 
als Farbemittel Perlglanzpigment umfaBt und dadurch gekennzeichnet ist, daB sie eine Viskositat kleiner als 
12 mPas (bei 25 *C) aufweist und 0,5 - 25 Gew.-% Perlglanzpigment, 55 - 95 Gew.-% Wasser und 
25 gegebenenfalls weitere ubliche Zusatzstoffe umfaBt. 

B vorzugte Ausfuhrungsformen sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Oberraschenderweise lafit sich die erfindungsgemaBe Tintenzusammensetzung dauerhaft verschreiben, 
obwohl in der Regel davon ausgegangen wird, daB Pigmente wie die verwendeten Perlglanzpigmente aus 
kapillaren Tintenleitsystemen aufgrund von Verstopfungen nicht dauerhaft verschreibbar sind und daB 
do Pigm nte, die wie die Perlglanzpigmente schnell sedimentieren, nicht zu einem einheitlichen Schriftbild 
fuhren konnen. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daB auch bei niedrigviskosen Tinten, d.h. ohne die sonst ubliche 
Stabilisierung der Pigmente durch hohe Viskositat, Thixotropierung usw., bei Verwendung solcher Pigment 
nicht nur ein einheitliches Schriftbild moglich ist, sondem sich auch randscharfe und sehr feine Lini n 
35 rgeben konnen. Die anhaltende Verschreibbarkeit der Pigmente beruht wahrscheinlich auf der reversibl n 
Flockulationsfahigkeit des gebildeten Sedimentbodensatzes. 

J nach Betrachtungswinkel der erzeugten Farbauftrage ergeben sich unterschiedliche Farbtone, die 
schillemd bzw. irisierend erscheinen. Falls es gewunscht ist, konnen auch Linien erzeugt werden, die in der 
Mitte andersfarbig sind als an den Randern. Dieser Effekt kann beispielsweise durch die gezielte Einstel- 
40 lung des Breitlaufverhaltens durch beispielsweise Tensidzusatz erzielt werden. 

Die erfindungsgemaBe Tintenzusammensetzung weist im aligemeinen eine Viskositat kleiner als 12 
mPas (bei 25 *C) auf. Vorzugsweise liegt die Viskositat im Bereich von 1 bis 10 mPas (bei 25 *C) und 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 bis 5 mPas (bei 25 *C). 

Der Gehalt der Tintenzusammensetzung an Perlglanzpigment betragt im aligemeinen 0,5 bis 25 Gew.- 
45 %, liegt vorzugsweise im Bereich von 1 bis 20 Gew.-% und insbesondere im Bereich von 1 bis 10 Gew.-%, 
wobei ein Bereich von 1 bis 5 Gew.-% besonders bevorzugt ist. Die erfindungsgemaBe Tintenzusammen- 
setzung auf Wasserbasis umfaBt femer im aligemeinen 55 bis 95 Gew.-% Wasser und vorzugsweise 75 bis 
90 Gew.-% Wasser, wobei auch 0,5 bis 20 Gew.-% mit Wasser mischbare organische Losungsmittel 
vorhanden sein durfen. Bei diesen Losungsmitteln handelt es sich insbesondere urn Glycerin, Ethandiol, 
so Propan-1 ,2-diol und Ethanol. 

Das erfindungsgemaB verwendete Perlglanzpigment kann metallisch oder nicht-metallisch sein, ist aber 
vorzugsweise nicht-m tallisch. Geeignet Perlglanzpigm nt bestehen aus Glimmer, der mit einem oder 
m hr ren Metalloxid n beschichtet ist oder aus Rsch-silber. Geeignete Metalloxid sind beispi Isweis TiO, 
Ti02 od r Mischformen derselben und F O, Fe20a, F 3O4 oder Mischformen derselben, sowi ZnO. 
55 Beispielsweise kann das P rlglanzpigment aus mit Ti02 beschichtetem Glimmer oder aus mit TIO2 und 
einem Eisenoxid beschichteten Glimmer bestehen. 

Das Perlglanzpigment ist vorzugsweise blattformig und weist einen durchschnittlichen T ilchendurch- 
messer kleiner als 60 urn und vorzugsweise kl iner als 20 um auf. 
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Di Tintenzusammensetzung kann neben dem Perlglanzpigment und der Wasserbasis auch andere fOr 
Tinten ublich Zusatzstoff umfassen. Hierzu gehoren beispielsw ise weiter Pigmente, wasserlosliche 
Farbstoffe, mit Wasser mischbare organisch Losungsmittel, Dispergi rmittel, wasserlosliche Bindemitt I, 
pH-R gulatoren, Konservi rungsmittel, Tenside und sonstige weitere Hilfsmittel. Die von Perlglanzpigment 

5 verschiedenen weiteren Pigmenten konnen in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-%, die wasserloslichen 
Farbstoffe in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, die mit Wasser mischbaren organischen Losungsmittel in 
einer Menge von 0,5 bis 20 Gew.-%, die Dispergiermittel in einer Menge von 0,1 bis 5 Gew.-%, die 
wasserloslichen Bindemittel in einer Menge von 0,5 bis 20 Gew.-%, die pH-Regulatoren in einer Menge von 
0,1 bis 2 Gew.-%, die Konservierungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 0,5 Gew.-%, die Tenside in einer 

io Menge von 0,001 bis 5 Gew.-% und die weiteren Hilfsmittel in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-% 
vorhanden sein. Von diesen Qblichen Zusatzstoffen konnen einer Oder mehrere gleichzeitig vorhanden sein. 

Die weiteren Pigmente konnen beispielsweise Pigment Black 7 oder Pigment Blue 15:3 sein. Als 
wasserlosliche Farbstoffe eignen sich insbesondere Acid Blue 9, Acid Red 52, Acid Yellow 23 und Direct 
Black 19. Die verwendbaren Dispergiermittel umfassen insbesondere Polyacrylate und geeignete Bindemit- 

75 tel sind Polyvinylalkohol (PVA) und Polyvinylpyrrolidon (PVP). Als pH-Regulatoren kommen Zitronensaure 
und Triethanolamin in Frage, wobei Zironensaure bevorzugt ist. K-Sorbat und p-Chlor-m-Kresol sind 
Konservierungsmittel, die in der erfindungsgemaBem Tintenzusammensetzung eingesetzt werden konnen. 
Verbindungen wie Polyglykoletherderivate und Laurylethersulfate sind Beispiele fur brauchbare Tenside. Als 
weiteres Hilfsmittel kommt Hamstoff in Betracht. 

20 Die Tinte kann aufgrund ihrer niedrigen Viskositat durch enge Offnungen, dunne Kapillaren oder 
Rohrchen auf das zu beschreibende Substrat aufgetragen werden. Insbesondere kann sie deshalb in 
Schreibgeraten wie FuJJfederhaltern oder Rohrchenfullern Einsatz finden. 

Urn bei Gebrauch eine gute und schnelle Verteilung der Pigmentteilchen in der Tinte zu erreichen, kann 
die Tinte auch kleine inerte Mischkugelchen umfassen. Der Durchmesser der Mischkugelchen liegt im 

25 Bereich von 0,5 bis 3 mm, wobei ein Durchmesser von 0,8 mm bevorzugt ist. In der Praxis konnen solche 
Mischkugelchen beispielsweise in Tintenpatronen vorhanden sein, wobei pro Tintenpatrone in der Regel 1 
bis 3 Mischkugelchen ausreichen. Die Mischkugelchen bestehen aus inertem Material und vorzugsweise 
aus Zirkoniumdioxid oder Glas. Durch die Mischkugelchen wird der Vorgang der Deflockulierung des 
abgesetzten Perlglanzpigments wahrend der Ruhelage des SchreibgerSts (Flockulation und Bildung eines 

30 weichen Bodensatzes) aufgrund der sehr leichten Scherung wie beispielsweise durch zweimaliges Schut- 
teln, wieder ausreichend feinverteilt. 

Die beschriebene Tintenzusammensetzung kann hergestelft werden, indem die einzelnen Bestandt ile 
in beliebiger Reihenfolge, wobei vorzugsweise das Wasser vorgelegt wird und gegebenenfalls leicht 
erwarmt wird, miteinander vermischt werden. 

35 Im folgenden sind Beispiele fur erfindungsgemaBe Tintenzusammensetzungen aufgefuhrt. 

Beispiel 1 

(Blau schillemd) 



40 







Gew.-% 




Deionisiertes Wasser 


88,8 




Iriodin 123* 


3 


45 


Duasyn Saureblau AE 85 (Acid Blue 9) 


1 




Glycerin 


2 




Hamstoff 


1 




Zitronensaure 


1 




K-Sorbat 


0,1 


50 


Luviskol K30 (PVP) (Viskositat 10 mPas (bei 25* C) bei 15* C in Wasser) 


3 




Nonylphenolpolyglykolether (95% Ethylenoxid, Igepal CO 990 (Tensid)) 


0,1 



* Iriodin 123: Glimmer mit TlCfe und ZnO beschichtet 



55 
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Beispiel 2 

(Silbrig, insbesonder fOr schwarzes Papier) 





Gew.-% 


Deionisiertes Wasser 


86,8 


Iriodin 123* 


5 


Glycerin 


2 


Hamstoff 


1 


Zitronensaure 


1 


K-Sorbat 


0,1 


Luviskol K30 (PVP) 


4 


Igepal CO 990 (Tensid) 


0.1 



* Iriodin 123: Glimmer mit Ti02 und ZnO beschichtet 



Beispiel 3 

20 (Goldtinte) 





Gew.-% 


Deionisiertes Wasser 


87,8 


Iriodin 323 


4 


Farbstoff-Kombination (goldgelb) 


1 


Glycerin 


2 


Hamstoff 


1 


Zitronensaure 


1 


K-Sorbat 


0.1 


Luviskol K30 (PVP) 


3 


Igepal CO 990 (Tensid) 


0.1 



* Iriodin 323: Glimmer mit TiCfe und Eisenoxid beschichtet Goldsatin 

Das Serum (geloste Bestandteile) hat die gleiche Frabe wie das Perlglanzpigment. wodurch 

sich ein besonders intensives Gold ergibt. 



Es kann auch eine Kombination aus 95 Gew.-% Brillanttinte. schwarz, und 5 Gew.-% Iriodin 110 
40 (Perlglanzpigment, Glimmer mit Ti02 beschichtet) eingesetzt werden. Hierbei ergibt sich eine silbergraue 
Tint . 

Patentanspriiche 

45 1. Tintenzusammensetzung auf Wasserbasis, die als Farbemittel Perlglanzpigment umfaBt. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB sie eine Viskositat kleiner als 12 mPas (bei 25 # C) aufweist und 
0.5 - 25 Gew.% Perlglanzpigment, 
55-95 Gew.% Wasser und 
gegebenenfalls weitere ubliche Zusatzstoffe umfaBt. 

50 

2. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichn t, daB sie ein Viskositat im Bereich 
von 1 - 10 mPas (bei 25 *C) aufweist. 

3. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet. daB sie eine Viskositat im 
55 Bereich von 1 - 5 mPas (bei 25 • C) aufweist. 

4. Tintenzusamm nsetzung nach inem der Anspruch 1 bis 3. dadurch gekennz ichnet. daB si 1-20 
Gew.% Perlglanzpigment umfaBt. 
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5- Tintenzusammensetzung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB si 1-10 Gew.% P rlglanz- 
pigment umfafit. 

6. Tint nzusammensetzung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB sie 1 - 5 G w.% 
Perlglanzpigment umfaBt. 

7. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprGche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
75 - 90 Gew.% Wasser umfaBt. 

8. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Perlglanzpigment blattformig ist, wobei der durchschnittliche Teilchendurchmesser kleiner als 60 
urn ist. 

9. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Teilchendurchmesser 
kleiner als 20 um ist. 

10- Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Perlglanzpigment aus Glimmer, der mit Metalioxid beschichtet ist, oder aus Fisch-silber besteht. 

11. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB das Metalioxid TiO, TiCfe 
oder Mischformen derselben und/oder FeO, Fe203, FeaO* oder Mischformen derselben ist. 

12. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB di 
ublichen Zusatzstoffe 0,5 bis 10 Gew.% weitere Pigmente, 0,1 bis 10 Gew.% wasserlosliche Farbstoff , 
0,5 bis 20 Gew.% mit Wasser mischbare organische Losungsmittel, 0,1 bis 5 Gew.% Dispergiermittel, 
0,5 bis 20 Gew.% wasserlosliche Bindemittel, 0,1 bis 2 Gew.% pH-Regulatoren, 0,01 bis 0,5 Gew.% 
Konservierungsmittel, 0,001 bis 5 Gew.% Tenside und/oder 0,1 bis 10 Gew.% weitere Hilfsmittel 
umfassen. 

1a Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
auBerdem kleine inerte Mischkugelchen umfaBt. 

14. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB die Mischkugelchen einen 
Durchmesser von 0,5 bis 3 mm aufweisen. 

15. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Mischkugelch n 
einen Durchmesser von 0,8 mm aufweisen. 

16. Tintenzusammensetzung nach einem der Anspruche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB in einer 
Tintenpatrone 1 bis 3 Mischkugelchen vorhanden sind. 

17. Tintenzusammensetzung nach einem der Anspruche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Mischkugelchen aus Zirkoniumdioxid oder Glas bestehen. 

18. Verfahren zur Herstellung der Tintenzusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Bestandteile in beliebiger Reihenfolge gegebenenfalls unter Erwarmen mit in- 
ander vermischt werden. 

19. Verwendung einer Tintenzusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 17 in Vorrichtungen, bei 
den die Tintenzusammensetzung durch enge Offnungen, dOnn Kapillaren od r Rohrchen auf das zu 
beschreibende Substrat aufgetragen wird. 

20. Verwendung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrichtung in Fullfed rhalt r oder 
ein Rohrchenfull r ist. 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



EP 93 11 6917 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



KLASSUWAHON DDI 
ANMELDUNG Q*tXXS) 



D,A 



P,A 



Deri 



US-A-3 631 135 (PATRICK J. MCGUIRE) 28. 
Oezember 1971 

* Zusanmenfassung * 

* An sprue h 1 * 

DATABASE WPI 
Week 9324, 

Derwent Publications Ltd., London, 6B; 
AN 93191709 

& JP-A-5 117 569 (ZEBRA CO LTD) 14. Mai 
1993 

* Zusanmenfassung * 

NL-A-8 900 296 (JOH. ENSCHEDC EN ZONEN 
GRAFISCHE INRICHTING B.V. TE HAARLEM) 3. 
September 1990 

* Seite 2, Zeile 14 - Seite 3, Zeile 13 * 



C09D11/16 



1,4-6, 
10-12, IS 



1-6. 
10-12 



SACHGEBIETE QM.CL3) 



C09D 



t wnrdc fur aUc 



DEN HAAG 



28. Februar 1994 



Goerke, H 



KATECOUE DEK CENANNTEM DOKUMENTE 



X : wm kn w tm 



VtriMfadtictang icnflbra 



T ; 4m Erffntog nynit U i% mi § Tbmarim aim 
E : litem Psttstioknttt, fas Mock art an ate 

each itm An— MWitn* verttfNodidrt 
D : to Ur Aamdtmm 



O " sichtscfcjlfUkJto OfTcokjurog 



mil l i— <f i 



